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ЕІ^ТЫ 

Констіукшія II размеры 


0СТ4 ГО.0І0.028 
Редакция 1-74 
Взамен НО. 010. 013 . 


Директивным письмом от 16 »,®рта 1974 г. 
.1^^2-108/16/329 срок введения установлен с I января 1975г. 


1. Настояі'іяі: стандарт распроо’траняѳтоя на рииіты в деталях 
из листового материала. Стандарт устанавливает конструкцию и 
размеры рифтов с полукруглым сечением и рисѴ’ТО® "’чрелочагіого 
типа. 

Для риттов тарельчатого типа стандарт .является ограничением 
ГОСТ І7:4С-ь'. 

2. Для деталей с рифтами рекомендуется применять і’іатериалы, 
которые в состоянии поставки могут быть отнесены к категории 

"мягких" по классификации , приведенной в •9<3?4'.0ІО70І0Ц)І. 

Гірш.іенеі-іке "твердых" материалов должно согласовываться 
с тохналогичеокоіі- службой предприятия. 

3. Конструкция и размеры рифтов с полукруглшл оѳчениеи 
дол;кны соответствовать указанным на чѳрт.І и в табл.І. 


Г.здание о^фициальное ГР5ІІ от 11.04.74 Перепечатка воспрещена 
(^ Зам.І 4-^^ 
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До 0,5 вкл. 
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1 ,6 

1,0 
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Св.0,5 до 0,8 

3 

2,5 

16 

■ 

2.0 

1.6 

10 
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Св.0,8 до 1,0 
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3,0' 
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'Цродэлжѳнве тайл.І 
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5 
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Цр/іленл- 
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Еі 
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ш 

ВВІ 

ш 

а 


емость 

ШШ 

Св.І,0 до 1,5 

5 

4,0 



9В 


16 

ННІ 


СвЛ,5 до 2,0 

Е 

вв 

Е9 


33 


20- 

ІНІ 

6 

Св.2,0 до 2,5 


6,С 

36 


5,0 

4,0 

25 



^Минимальное расстояние меиог осями смехных рифтов. 

Пршер условного о<5о8начвния рифта с полукруглым сечением 
нормального, нсмер 4 : 

Рифт нормальный (4) 0СТ4 ГО.0ІС.028 
Щімлвр условного обозначения річгта с полукруглым сечепиѳм 
уменьшенного, номер 4 : 

Рифт угленьшекный (4) 0СТ4 Г0.СІ0.С28 
Предельные отклонения ь Л16 

4, "іСонстру:аіня и размеры ]іп(Т!Тов тарелз.чатого сечепиѳм 
для адк тллй .’і (по ГОСТ 17(>иМЮ) ддя алояпшевнх ^ І704С-80) 
долкны и иагшсвіос с.щіавов должны соответствовать 
указанным на черт.2 к в та6л,2." 



@ Зам Л 4-/Щ 
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Тябліша 2 
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До 0,5 

№ 

т 
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ШШ 

16 

35 



Св.0,5 до 0,8 

1,6 

+0,5 

-0,3 

2,0 

ІО 

35 


шш 

ІЯ 

40 


5 

Св.0,8 до 1,0 

2,0 

2,5 

10 

35 


6 

16 

40 



Прішѳр условного о<$озвачѳяая рвфта 
номера 4 : 


3-3-4 ГОСТ І7040-Ѳ0 


типа 3 


Примечания: 

1. При наличии разнонаправленных рифтов орвмеяяктся 
следуоцие условные о<Зоѳиачѳння: если |ифт направлен ввцяс - 
3-3-4А ГОСТ 17040-80; если іаі$т направлен вниз - 
3-3-4Б ГХТ 17040-80. 

2. При необходимости направление рифтов указывается 
в чертежах хтмфячѳскв. 


а 



О.^иіша рні/тов ке станкартиэуется. 






























